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(54) CONDUCTIVE PASTE 

(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide easily printable and hardly sagging paste by Including conductive powder 
and a thermosetting resin composed of a specific rate of a low molecular weight thermosetting resin and a high 
molecular weight thermosetting resin having weight average molecular weight not less than two times the low 
molecular weight thermosetting resin, as an essential component. 

SOLUTION: In a thermosetting resin, among 100 pts.wt. in total, a high molecular weight thermosetting resin is 
composed of 20 to 80 pts.wt., and a low molecular weight thermosetting resin is composed of 80 to 20 pts.wt. It is 
desirable that weight average molecular weight is 5000 to 100 thousand in the high molecular weight thermosetting 
resin and is 350 to 3500 in the low molecular weight thermosetting resin. A phenol resin and an expoxy resin are 
used in combination as the thermosetting resin. Copper powder, copper alloy powder, silver powder or silver alloy 
powder are used as conductive powder, and particularly, in scale-shaped silver powder or sliver alloy powder, the 
grain size is desirable to be in a range of 0.5 to 40 jim. It is desirable to blend the conductive powder by 80 to 90 
wt.% to the total quantity of the conductive powder and the thermosetting resin. 
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